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I.G.  F  arbenindustrie  Aktiengesellschaft 

Frankfurt  a.  M.}  Feuerbachstr.  50  —  Hoechst  a.  M»  f, 
Leverkusen  bei  Koeln  a.  Rh. — Ludwigshafen  a.  Rh. 
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Les  tissus  laine  de  tous  genres,  teints  en  piece  et  solides  a  l'usage, 
etant  de  plus  en  plus  demandes,  nous  nous  sommes  procures  quelques 
echantillons  de  la  pratique.  Ceux-ci,  teints  avec  les  colorants  Palatin  solides, 
possedent  une  solidite  au  porter  qui  repond  aux  plus  hautes  exigences  posees. 

Nous  avons  reuni  ces  echantillons  avec  les  modes  de  teinture  sous 
une  forme  aussi  claire  que  possible  dans  la  presente  carte  cTechantillons,  et 
esperons  que  notre  clientele  pourra  en  tirer  profit. 


I.  G,  Farbenindustrie  Aktiengesellschaft 


I.  G.  273/B  f. 


Mode  de  teinture. 


Teindre  selon  l’intensite  de  la  nuance  avec  un  volume  de  bain  de 
1  :  30  sous  addition  de  8 — 10%  acide  sulfurique  66°  Be.,  entrer  ä  60 — 70°  C„ 
porter  au  bouillon  et  faire  bouillir  IV2 — 2  heures.  Des  additions  de  sulfate 
de  soude  n'ont  pas  lieu  lorsqu’on  teint  avec  des  colorants  Palatin  solides. 
Apres  la  teinture  bien  rincer. 


Echantillon  No.: 


1 

2 

3 

4 

Bleu  Palatin  solide  RR  .  . 

— 

— 

— 

4.50/o 

Bleu  Palatin  solide  GGN  . 

0,027 % 

0.2  % 

0,55% 

— 

Bordeaux  Palatin  solide  RN 

0,027% 

0.2  0/0 

0,160/o 

0.5% 

Orange  Palatin  solide  GN  . 

0,135% 

0,0750/o 

1.330/o 

— 

Jaune  Palatin  solide  GRN  . 

0,0450/o 

0.0650/q 

0,440/q 

— 

5 

6 

7 

8 

Bleu  Palatin  solide  GR  .  . 

— 

— 

3,230/0 

— 

Rose  Palatin  solide  BN  .  . 

— 

— 

0,210/0 

— 

Bleu  Palatin  solide  GGN 

0,16% 

o.i3o/0 

— 

1,330/0 

Bordeaux  Palatin  solide  RN 

— 

0.550/0 

— 

1  % 

Orange  Palatin  solide  GN  . 

0.190/p 

i.n% 

— 

1.690/0 

Jaune  Palatin  solide  GRN  . 

0.1 10/0 

0,120/0 

— 

0,940/0 

Vert  Palatin  solide  G  .  . 

0.11% 

— 

— 

— 

9 

10 

11 

12 

Bleu  Palatin  solide  GGN 

0,3  0/0 

1.220/0 

0.9  0/0 _ 

1,420/p 

Bordeaux  Palatin  solide  RN 

0,08% 

— 

0,9  0/0 

0,88% 

Orange  Palatin  solide  GN  . 

0,68% 

0,190/0 

1,06% _ 

0,490/0 

Jaune  Palatin  solide  GRN  . 

— 

0.16% 

0,06% 

0,040/0 

11  -81214 


Vorwort. 


Da  tragechte  Wollstoffe  der  verschiedensten  Art  in  stückfärbiger  Aus¬ 
führung  immer  mehr  verlangt  werden,  haben  wir  uns  solche  aus  der  Praxis 
besorgt.  Diese  sind  mit  Palatinechtfarbstoffen  gefärbt  und  entsprechen  in 
Tragechtheit  den  gestellten  Ansprüchen. 

Wir  haben  diese  Muster  mit  den  Färbevorschriften  in  einer  über¬ 
sichtlichen  Form  in  dem  vorliegenden  Kärtchen  zusammengestellt  und  hoffen, 
damit  unserer  Kundschaft  gute  Dienste  zu  leisten. 


I.  G.  Farbenindustrie  Aktiengesellschaft 


Digitized  by  the  Internet  Archive 
in  2018  with  funding  from 
Getty  Research  Institute 


https://archive.org/details/palatinechtfarbeOOinte 


Färbevorschrift. 

Man  färbt  je  nach  der  Tiefe  des  Farbtones  bei 

einem  Flottenverhält- 

I 

nis  von  1 : 30  unter 

Zusatz 

von  8 — 10% 

Schwefelsäure  66° 

Be.,  geht  bei 

60 — 70°  C.  ein,  treibt 

zum  Kochen  und  kocht  1% — 2  Stunden. 

Glaubersalz- 

zusätze  werden  beim  Färben 

mit  Palatinechtfarbstoffen  nicht  gemacht. 

Nach  beendetem  Färben  ist  gut  zu 

spülen. 

1 

Muster-No. : 

./  1 

. 

1 

2 

3 

4 

Palatinechtblau  RR  . 

— 

— 

— 

4,50/0 

Palatinechtblau  GGN 

. 

0,027% 

0,2  % 

0,550/0 

- 

Palatinechtbordo  RN 

0,027 % 

0,2  0/0 

0,16% 

0,50/0 

Palatinechtorange  GN 

. 

0,135% 

0,075% 

1,330/0 

.  ! 

Palatinechtgelb  GRN 

,  . 

0,045% 

0,065% 

0,440/o 

5 

6 

7 

•'  1 

8 

Palatinechtblau  GR 

.  . 

— 

— 

3,230/o 

— 

Palatinechtrosa  BN 

,  , 

— 

— 

0,21o/o 

— 

Palatinechtblau  GGN 

. 

0,16% 

0,130/o 

— 

l,330/o 

Palatinechtbordo  RN 

— 

0,550/0 

— 

1  % 

Palatinechtorange  GN 

0,190/o 

1.11% 

— 

1,690/0 

Palatinechtgelb  GRN 

0,11% 

0,12% _ 

— 

0,940/0 

Palatinechtgrün  G  . 

, 

0,11% 

— 

— 

— 

9 

10 

11 

I 

12 

Palatinechtblau  GGN 

. 

0,3  o/0 

1,220/0 

0.9  % 

l,420/o 

Palatinechtbordo  RN 

0,08% 

— 

0,9  0/0 

0,88% 

Palatinechtorange  GN 

0,68% 

0,190/o 

1,06% 

0,490/o 

Palatinechtgelb  GRN 

. 

— 

0,16% 

0,06% 

0,040/q 

y 

